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(54) Title: PIGMENT COMPOSITION 
(54)Bezeichnung: PIGMENTZUBEREITUNG 



(57) Abstract 



A homogeneous, non-dusting pigment composition contains at least 70 % by weight of one or several platelike pigments; 
1-30 % by weight water; 0.1-20 % by weight of an anti-dehydrating agent and less than 1.00 % by weight of one or several preser- 
vatives. 

(57) Zusammenfassung 

DieErflndung betrifft eine nichtstaubende, homogene Pigmentzubereitung, enthaltend: mindestens 70 Gew. % eines oder 
mebxerer piattcheniormiger Pigmente, 1-30 Gew. % Wasser, 0,1-20 Gew. % eines Feuchthaltemittels und weniger als 1,00 Gew. % 
eines oder mehrerer Konservierungsmittel. 
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5 Pigment zubereitung 

Die Erfindung betrifft eine nichtstaubende, homogene Pigment- 
zubereitung . 

10 In technischen Prozessen werden Pigmente vielfach nicht als 

Pulver eingesetzt, da diese stauben, was zu erh5hten Anforde- 
rungen im Hinblick auf die Arbeitsplatzsicherheit ftihrt. 
Weiterhin wird bei der Einbringung von Pulvern in Kunst- 
stoffe, Basislacksysteme etc. vielfach eine Agglomeration des 

15 Pigmentpulvers beobachtet und eine homogene Verteilung des 
Pigments in der jeweiligen Matrix ist nur schwer Oder aber 
gar nicht zu erreichen. 

Anstelle des Pigmentpulvers werden nicht staubende Pigment- 
20 zubereitungen verwendet. Die Komponenten der Zubereitung 

sollten dabei so gewahlt sein, da£ die Zubereitung moglichst 
gut auf die anderen Komponenten des jeweiligen Beschich- 
tungssystem abgestimmt ist und sich nach der Einbringung z.B. 
leicht homogen verteilt. 

25 

W&Brige Pigmentzubereitungen, die schon immer z.B. fur Kosme- 
tika benotigt wurden, werden aus Umweltschutzgriinden zuneh- 
mend auch fur andere Applikationen/ etwa fiir die Herstellung 
von Wasserlacken etc., bedeutsam. 
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Neben einer guten Kompatibilitat mit den weiteren Bestandtei- 
len des Beschichtungssystems nriissen Pigmentzubereitungen eine 
hohe Stabilitat aufweisen, d.lu sie durfen nicht zur Phasen- 
separation neigen. Diese Forderung ist besonders wichtig bei 

5 Pigmentzubereitungen auf der Basis piattchenformiger Pig- 
mente, da diese auf Grund ihrer Struktur bei der Phasensepa- 
ration zum n Zusammenbacken w neigen und nur schwer wieder 
aufgeriihrt werden konnen und da das Entmischungsphanoraen in 
besonders ausgepragter Form in Pigisentzubereitungen auftritt, 

10 weiche plattchenformige Pigmente er.thalten. So weist z.B. 

eine waBrige Pigment zubereitung, weiche durch Anteigen eines 
Pulvers aus plattchenformigen Perlclanzpigmenten mit Wasser 
erhalten wird, eine unzureichende Stabilitat auf. 

15 Die bisher zur Verwendung in waBricen Beschichtungssystemen 
entwickelten Pigmentzubereitungen auf der Basis plattchen- 
formiger Pigmente genugen den beschriebenen Anf orderungen nur 
unzureichend . 

20 D * e Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand daher in der 
Bereitstellung von Pigmentzubereitungen auf der Basis 
plattchenformiger Pigmente/ weiche 

* in waBrigen Beschichtungssystemen verwendet werden 
25 konnen, 

* eine hohe Stabilitat aufweisen, und 

* durch eine hohe KonpatibHtSt nit den ubrigen Komponenten 
des Beschichtungssystems gekennzeichnet sind. 
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Es wurde gefunden, dafi diese Aufgabe durch die Bereitstellung 
der erfindungsgemafien Praparationen gelost werden kann. 

Gegenstand der Erfindung sind somit nichtstaubende, homogene 
5 Pigmentzubereitungen zur Anwendung in waflrigen Beschichtungs- 
systemen, welche 

mindestens 70 Gew.% eines Oder mehrerer pl&ttchenformiger 
Pigment e, 
10 - 1-30 Gew.% Wasser, 

0,1-20 Gew.% eines Feuchthaltemittels und 

weniger als 1,00 Gew.% eines Oder mehrerer Konservie- 

rungsmittel 

IS enthalten. 

Als PlattchenfSrmige Pigmente werden vorzugsweise Interfe- 
rentpigmente auf der Basis plattchenformiger, transparenter 
Oder semitransparenter Substrate aus z.B. Schichtsilikaten 

20 w ie etwa Glimmer, Talkum, Kaolin, aus Glas Oder anderen 

silikatischen Materialien verwendet, welche mit einer Oder 
mehreren Schichten aus mindestens einem Metal loxid bzw. 
-oxidhydrat uberzogen sind. Dabei enthalt zumindestens eine 
dieser Schichten vorzugsweise ein Oder mehrere hochbrechende 

25 Metalloxide bzw. -oxidhydrate, welche aus der folgenden 
Gruppe ausgewahlt sind: 

Titanoxid, Zinnoxid, Zirkonoxid, Zinkoxid, Eisenoxid, 
Chromoxid, Nickeloxid, Cobalt oxid bzw. die entsprechenden 
30 Oxidhydrate 
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Weiterhin konnen auch plattchenformige Metalloxide wie z.B. 
piattchenformiges Eisenoxid Oder Wismutoxychlorid in den 
erfindungsgemaBen Pigmentzubereitungen eingesetzt werden. 

5 Als plattchenformige Pigmente konnen auch Metallplattchen 

benutzt werden, die unbeschichtet sein konnen oder auch mit 
einer oder mehreren Metalloxidschichten bedeckt sein konnen; 
bevorzugt sind z.B. A1-, Cr-, Fe-, Au-, Ag- und Stahl- 
piattchen. Sollen korrosionsanfallige Metallplattchen wie 

!0 z.B. A1-, Fe- oder Stahlplattchen unbeschichtet eingesetzt 

werden, werden sie vorzugsweise mit einer schutzenden Poly- 
merschicht uberzogen. 

Diese plattchenformigen Pigmente sind bekannt und sie sind 
15 groBtenteils koiranerziell erhaltlich und/oder sie konnen nach 
dem Fachmann bekannten Standardverfahren hergestellt werden. 
Interferenzpigmente auf der Basis transparenter oder semit- 
ransparenter plattchenformiger Substrate (Perlglanzpigmente) 
sind z.B. beschrieben in den deutschen Patenten und Patentan- 
20 meldungen 14 67 468, 19 59 998, 20 09 566, 22 14 454, 
22 15 191, 22 44 298, 23 13 331, 25 22 572, 31 37 808, 

31 37 809, 31 51 343, 31 51 354, 31 51 355 r 32 11 602 und 

32 35 017. 

25 Die erfindungsgemaBen Pigmente konnen ein oder mehtere platt- 
chenformige Pigmente enthalten; vielfach konnen durch die 
Verwendung von mindestens zwei verschiedenen Pigmenten beson- 
dere Effekte erzielt werden. Der Massenanteil der piattchen- 
f5rmigen Pigmente an den erfindungsgemaBen Farbmittelzuberei- 

30 tungen betragt nicht weniger als 70 Gew.% und insbesondere 
mindestens 80 Gew.%; besonders bevorzugt sind erfindungs- 
gemaBe Farbmittelzubereitungen mit einem Pigment-Massenanteil 
von mehr als 85 Gew.%. 
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Es wurde nun gefunden, daA nichtstaubende, homogene Farbmit- 
telzubereitungen erhalten werden, wenn die plattchenformigen 
Pigmente mit Wasser und mit einem Feuchthaltemittel versetzt 
werden. 

5 

Das Feuchthaltemittel besteht vorzugsweise aus einer oder 
mehreren Verbindungen, welche ausgewahlt werden aus der 
folgende Verbindungen umfassenden Gruppe: 

10 Glycerin, substituierte Glycerine, Sorbit, Polyethylen- 

glykole, Polyvinylpyrrolidone und Polypropylenglycole 

Diese AufzShlung soil die Erfindung erlautern, ohne sie zu 
begrenzen. Neben den aufgezahlten Verbindungen konnen auch 
15 noch weitere Substanzen, insbesondere Polyhydroxyverbindun- 
gen, verwendet werden. 

Ganz besonders bevorzugte Feuchthaltemittel enthalten Glyce- 
rin, substituierte Glycerine und/oder Sorbit . 

20 

Die durch den gleichzeitigen Zusatz von Wasser und einem 
Feuchthaltemittel zu den plattchenformigen Pigmenten erhalte- 
nen Farbmittelzubereitungen weisen eine hohe StabilitSt auf 
und eine Phasenseperation wird auch nach Standzeiten von mehr 

25 als einigen Monaten und mehr nicht beobachtet. Im Unterschied 
dazu sind herkommliche, waArige Farbmittelzubereitungen, bei 
denen zu den plattchenformigen Pigmenten lediglich Wasser 
zugesetzt wird, deutlich instab: '«r und weisen bereits nach 
einigen Tagen bis wenigen Wocher. _ne deutliche Phasensepara- 

30 tion auf, wobei sich das Wasser i.a. in Richtung zum Boden - 
des Vorratsbehaltnis ansammelt. 
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Der Massenanteil des Feuchthaltemittels an der erfindungs- 
gemaBen Pigmentzubereitung betragt zwischen 0,1-20 Gew.% und 
insbesondere zwischen 0,5 und 15 Gew.%. Der Wasseranteil 
liegt zwischen 1 und 30 Gew.% und insbesondere zwischen 2,5 
5 und 25 Gew.%. 

Es wurde gefunden, daB das Verhaltnis aus den Massenanteilen 
vcn Wasser und Feuchthaltemitxel in einem weiten Bereich 
variiert werden kann, ohne die Stabilitat der erfindungs- 

10 gemaBen Pigmentzubereitung zu beeintrachtigen, solange nur 
die Summe der Massenanteile von Wasser und dem Feuchthalte- 
mittel zwischen 1 und 30 Gew.%. Pigraentzubereitungen, bei 
denen die Summe dieser Massenanteile nicht kleiner ist als 
5 % und insbesondere mindestens 7,5 % betragt, weisen in der 

15 Kegel besonders gQnstige Eigenschaften auf"; dabei betragt der 
Massenanteil des Feuchthaltemittels ganz besonders bevorzugt 
nicht weniger als 5 %, da die nichtstaubende Ausrustung der 
erfindungsgemaBen Pigmentzubereitungen dann i.a. besonders 
ausgepragt ist. Die Summe der Massenprozente von Wasser und 

20 Feuchthaltemittel werden vorzugsweise so niedrig gewahlt, daB 
die Pigmentpraparation keine kontinuierliche fliissige Phase 
auf weist . 

Es wurde beobachtet, daB Pigmentzubereitungen, enthaltend 
25 plattchenf onnige Pigmente, Wasser und ein Feuchthaltemittel 
insbesondere bei langerer Lagerung und/oder bei hoheren 
Wasseranteilen und/oder insbesondere bei einer Kont ami n ation 
mit organischem Material zur Keimbildung neigen, wodurch die 
Verwendung derartiger Pigmentzubereitungen fQr wichtige 
30 Applikationsbereiche, wie z.B. die Verwendung in kosmetischen 
Praparaten, in Druckfarben fur Lebensmittelverpackungen oder • 
auch weiteren Bereichen, stark eingeschrSnkt ist. 
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Es wurde nun gefunden, daB durch den Zusatz einer geringen 
Menge eines oder mehrerer Konservierungsmittels die Keimbil- 
dungstendenz stark unterdruckt wird, ohne daB die anderen 
vorteilhaften Eigenschaften der Pigmentzubereitungen, u.z. 
5 insbesondere deren Stabilitat, nachteilig beeinfluBt wird. 



Der Massenanteil des oder der Konservierungsmittel an der 
erfindungsgera^Ben Pigmentzubereitung ist kleiner als 1,00 
Gew.% und betragt insbesondere zwischen 0,005 und 0/25 Gew.%. 

Das bzw. die Konservierungsmittel werden bevorzugt ausgewShlt 
aus der folgenden Gruppe von Konservierungsmitteln: 



Sorbinsaure, Benzoesaure, PHB-Ester, Amei sens Sure , Pro- 
15 pionsaure 

Diese Liste besonders geeigneter Konservierungsmittel soil 
die Erfindung lediglich erlautern und nicht begrenzen. Dane- 
ben konnen auch weitere Konservierungsmittel verwendet wer- 
20 den, die z.B. ausgewahlt werden konnen aus den in Lackroh- 
stofftabellen, 1987, Hannover, Curt V. Verlag angegebenen 
Konservierungsmitteln . 

Die Herstellung der erf indungsgemaBen Pigment zubereitungen 
25 erfolgt einfach dadurch, daB zu dem bzw, den plattchen- 
formigen Pigmenten Wasser, das Feuchthaltemittel und die 
Konservierungskomponente hinzugegeben werden, und daB diese 
Mischung in einem Mischgerat, insbesondere einem Pulvermisch- 
gerSt,* schonend homogenisiert wird. Dabei hat es sich als 
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vorteilhaft herausgestellt, das Feuchthaltemittel sowie das 
Wasser nicht auf ein Mai, sondern unter Ruhren kontinuierlich 
hinzuzugeben . Die Konservierungskomponente wird in der Regel 
im Wasser gelSst, und das Feuchthaltemittel und das Wasser 
konnen getrennt Oder auch als Mischung zugegeben werden. Die 
Zugabe uber eine Spruheinrichtung ist von Vorteil. 

Die erfindungsgemaBen Pigmentzubereitungen zeichnen sich 

durch eine gute Kompatiblitat iriit den ubrigen Komponenten 
waBriger Beschichtungssysteme 
durch Staubfreiheit 
durch eine hohe Stabilitat 
eine gute Verarbeitbarkeit und 

keine Oder nur eine sehr geringe Keimbildungsneigung auf 

und sie sind herkommlichen Pigmentzubereitungen deutlich 
uberlegen. 

Die erfindungsgemaBen Pigmentzubereitungen konnen fur viel- 
faitige Anwendungen verwendet werden. Bevorzugt werden sie in 
waflrigen Beschichtungssystemen aus den Bereichen Druck, Lack 
und Kosmetik eingesetzt. Besonders bevorzugt werden die 
Pigmentzubereitungen zur Herstellung von Kosmetika und zum 
Bedrucken von Lebensmittelpackungen und Textilien verwendet. 
Ein weiteres wichtiges Applikationsgebiet sind daneben auch 
Wasserlacke. 
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Den erfindungsgemaBen Pigmentzubereitungen kommt somit eine 
erhebliche wirtschaftliche Bedeutung zu. 



WO 93/1 1 199 PCT/EP92/02683 



Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung erlautern, 
ohne sie zu begrenzen. 

Beispiel 1 

5 

Eine Pigmentzubereitung, enthaltend 9 kg des plattchenfor- 
migen Perlglanzpigments Iriodin® 550 (Handelsprodukt der 
Fa. E . Merck, Darmstadt; mit Eisen (III) -oxid beschichteter 
Glimmer), 100 g Glycerin, 1 g Kaliumsorbat, 0,3 g Propyl-4- 
10 hydroxybenzoat Natriumsalz (PHB-Ester) und 900 g destillier- 
tes Wasser, staubt nicht, weist eine hohe Stabilitat auf und 
zeigt keine Tendenz zur Keimbildung. 

Beispiel 2 

15 

Eine Pigmentzubereitung, enthaltend 9 kg des plattchenfdr- 
migen Perlglanzpigments Iriodin® 300 (Handelsprodukt der 
Fa. E. Merck, Darmstadt; mit Eisen (III) -oxid und Titan (IV)- 
oxid beschichteter Glimmer) , 100 g Glycerin, 1 g Kaliumsor- 
20 bat, 0,3 g Propy 1-4 -hydroxybenzoat Natriumsalz (PHB-Ester) 

und 900 g destilliertes Wasser, staubt nicht, weist eine hohe 
Stabilitat auf und zeigt keine Tendenz zur Keimbildung. 

Beispiel 3 

25 

Eine Pigmentzubereitung, enthaltend 9 kg des pl&ttchenfor- 
migen Perlglanzpigments Iriodin* 320 (Handelsprodukt der 
Fa. E. Merck, Darmstadt; mit Eisen (III) -oxid und titan(IV)- 
oxid beschichteter Glimmer) , 100 g Glycerin, 1 g Kaliumsor- 
30 bat, 0,3 g Propyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz (PHB-Ester) 

und 900 g destilliertes Wasser, staubt nicht, weist eine hohe 
Stabilitat auf und zeigt keine Tendenz zur Keimbildung. 
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Balsoiel 4 

Eine Pigmentzubereitung, enthaltend 9 kg des plattchenfSr- 
migen Perlglanzpigments Iriodin* 163 (Handelsprodukt der 
5 Fa. E. Merck, Darmstadt; mit Titan (IV) -oxid beschichteter 

Glimmer), 100 g Glycerin, 1 g Kaliumsorbat,. 0,3 g Propyl-4- 
hydroxybenzoat Natriumsalz (PHB-Ester) und 900 g destillier- 
tes Wasser, staubt nicht, weist eine hone Stabilitat auf und 
zeigt keine Tendenz zur Keimbildung. 

10 

Bftlspiel 5 



Eine Pigmentzubereitung, enthaltend 9 kg des plattchenfor- 
migen Perlglanzpigments Iriodin* 120 (Handelsprodukt der 
15 Fa. E. Merck, Darmstadt; mit Titan (IV) -oxid beschichteter 

Glimmer), 100 g Glycerin, 1 g Kaliumsorbat, 0,3 g Propyl-4- 
hydroxybenzoat Natriumsalz (PHB-Ester) und 900 g destillier- 
tes Wasser, staubt nicht, weist eine hohe Stabilitat auf und 
zeigt keine Tendenz zur Keimbildung. 

20 

Baxapiel 6 

Eine Pigmentzubereitung, enthaltend 9 kg des plattchenfor- 
migen Perlglanzpigments Iriodin* 100 (Handelsprodukt der 
25 Fa. E. Merck, Darmstadt; mit Titan (IV) -oxid beschichteter 

Glimmer), 100 g Glycerin, 1 g Kaliumsorbat, 0,3 g Propyl-4- 
hydroxybenzoat Natriumsalz (PHB-Ester) und 900 g destillier- 
tes Wasser, staubt nicht, weist eine hohe Stabilitat auf und 
zeigt keine Tendenz zur Keimbildung. 
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Beispiel 7 

Eine Pigmentzubereitung, enthaltend 9 kg des plattchenfor- 
migen Perlglanzpigments Iriodin* 103 (Handel sprodukt der 
Fa. E. Merck, Darmstadt; mit Zinn (IV) -oxid und Titan (IV) -oxid 
beschichteter Glimmer) , 100 g Glycerin, 1 g Kaliumsorbat, 
0,3 g Propyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz (PHB-Ester) und 
900 g destilliertes Wasser, staubt nicht, weist eine hohe 
Stability auf und zeigt keine Tendenz zur Keimbildung. 

Beispiel 8 

Eine Pigmentzubereitung, enthaltend 9 kg des plattchenfdr- 
migen Perlglanzpigments Iriodin* 123 (Handel sprodukt der 
Fa. E. Merck, Darmstadt; mit Zinn (IV) -oxid und Titan (IV) -oxid 
beschichteter Glimmer), 100 g Glycerin, 1 g Kaliumsorbat, 
0, 3 g Propyl-4-hydroxybenzoat Natriumsalz (PHB-Ester) und 
900 g destilliertes Wasser, staubt nicht, weist eine hohe 
Stabilitat auf und zeigt keine Tendenz zur Keimbildung. 
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5 Patentanspriiche 

1. Nichtstaubende, homogene Pigmentzubereitung, enthaltend 

mindestens 70 Gew.% eines Oder mehrerer plattchen- 
^0 "' formiger Pigmente/ 

- 1-30 Gew.% Wasser, 

- 0,1 - 20 Gew.% eines Feuchthaltemittels und 

- weniger als 1,00 Gew.% eines Oder mehrerer Konservie- 
rungsmittel . 



15 



20 



25 



2. Zubereitung nach Anspruch 1/ wobei die S limine aus dem 
Massenanteil von Wasser und dem Massenanteil des Feucht- 
haltemittels zwischen 1 und 30 Gew.% betragt. 

3. Zubereitung nach einem der Anspriache 1 oder 2, wobei das 
Feuchthaltemittel eine oder mehrere Verbindungen, aus- 
gewahlt aus der Glycerin, substituierte Glycerine, Sor- 
bit, Polyethylenglykole, Polyvinylpyrrolidone und/oder 
Polypropylenglykole umfassenden Gruppe, enthalt. 



4. Zubereitung nach einem der Anspruche 1-3, wobei das 
Konservierungsmittel eine oder mehrere Verbindungen, 
ausgewahlt aus der Sorbinsaure, Benzoesaure, PHB-Ester, 
Ameisens&ure und/oder Propionsaure umfassenden Gruppe, 
30 enthalt. 
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5. Verfahren zur Herstellung einer Zubereitung nach einem 
der Anspruche 4-4, dadurch gekennzeichnet, da& zu dem 
plattchenformigen Pigment Wasser, das Feuchthaltemittel 
sowie das Konservierungsmittel zugegeben werden, und daB 
die Mischung in einem Pulvermischgerat schonend homogeni- 
siert wird. 

6. Verwendung einer Zubereitung nach einem der Anspruche 1-4 
in einem wafirigen Beschichtungssystenu 
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